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(§) Verfahren zum vorObergehenden Schutz witterungsempfindlicher Oberflachen 

(§) Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum vorOber- 
gehenden Oberflachenschutz witterungsempfindlicher oder 
in anderer Weise belasteter Oberflachen, insbesondere 
iackierter Kraftfahrzeugkarosserien fur die Dauer ihrer Lage- 
rung im Freien und/oder ihres Transports. Bai didsem 
Verfahren wird ein in einer Losung, weJche im Freien 
verdampft, geiostes Schutzmittei aufgetragen und am Enda 
der Schutzzeit durch ein Losungsmittel abgewaschen. Das 
Schutzmittei besteht aus ainem in Wasser, Alkohol oder 
einem Gemisch aus beiden geiosten. biologisch abbaubaren 
Poiymergemisch, und zum Abwaschen des Schutzmittels 
wtrd eine atkalische Wasserldsung benutzt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum voruberge- 
henden Oberflachenschutz witterungsempfindlicher 
Oder anderen Belastungen ausgesetzter Oberflachen, 5 
insbesondere Kraftfahrzeugkarosserien fur die Dauer 
ihrer Lagerung im Freien und/oder ihres Transports, 
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Ein solches Verfahren ist aus der DE-AS 12 93371 
bekannt 10 

Biologisch abbaubare Polymergemische sind in alkali- 
schen Losungsmittein losiich, so daB weder das Aufbrin- 
gen des Schutzmittels auf die zu schutzende OberflSche 
noch das Entfernen des Schutzmittels eine Umweltbela- 
stung Oder gar gesundheitliche Beeintrachtigung fiir die 15 
mit der Ausfiihrung der Arbeiten beschaftigten Perso- 
nen darstellt 

Bei dem Verfahren nach dem oben genannten Stand 
der Technik wird Kolophonium in organischen Lo- 
sungsmittein geldst Das so gewonnene Harz wird bei- 20 
spielsweise in Ethanol gelost and auf die zu schutzende 
Oberflache aufgetragen. Kolophonium ist biologisch 
abbauban wie sich z. B. aus der EP 0 255 637 A2 ergibt 
Der Schutzfiim besitzt eine zeitlich begrenzte Lebens- 
dauer und laBt sich bereits unter extrem milden alkali- 25 
schen Bedingungen abldsen, wie sich vor allem aus dem 
Beispiel 1 dieser Schrift ergibt Danach wurde ein mit 
dem Schutzfiim beschichtetes Blech 15 Sekunden in eine 
1-, 4- und 10%ige Boraxiosung getaucht und konnte 
anschlieOend einfach abgespult werden. Der Schutzfiim 30 
besitzt somit eine unter naturlichen Umweltbedingun- 
gen nicht ausreichend hohe Schutzwirkung. Insbesonde- 
re muB befurchtet werden, daB bereits wenige Mengen 
Vogei- Oder Bienenkot zum AbI5sen des Schutzfilms 
fuhren. so daB dieser durch anschlieBenden Regen ein- 35 
fach abgespult wird. 

Ein Verfahren zur Herstellung eines ahnlichen, eben- 
falls biologisch abbaubaren Schutzfilms offenbart die 
FR 25 59 495 AL 

Der Erfindung liegt daB Problem zugrunde, ein Ver- 40 
fahren der eingangs genannten Art aufzuzeigen, mit 
dem ein Schutzfiim mit hoher Schutzwirkung unter na- 
turlichen Bedingungen erzieit wird. 

Dieses Problem wird erfindungsgemaB durch die 
Merkmale des Anspruchs 1 gelost 45 

Als Schutzmittel wird ein Polymergemisch auf der 
Basis von Gliadinsedimenten unter Zusatz von Chitosan 
und/oder Schellack und/oder anderen Zuschlagstoffen, 
die die Losung des Schutzmittels in Wasser. Alkohol 
Oder einem Gemisch daraus begunstigen, verwendet 50 
Das Schutzmittel wird dann zur Herstellung des Schutz- 
films auf die zu schutzende Oberflache, wie etwa eine 
Kraftfahrzeugkarosserie aufgetragen. Der Schutzfiim 
halt den naturlichen Umweltbedingungen auch uber 
lange Zeit, beispielsweise bei langen Transportwegen 55 
Oder langen Verweilzeiten auf einer "Halde", stand, Gli- 
adinsediment laBt sich gunstig aus Getreideriickstanden 
gewinnen, wie sie beispielsweise bei der Weizenmehl- 
herstellung anfallen. 

Eine begunstigende Wirkung laBt sich durch Erwar- eo 
mung des Polymergemisches gegenuber der Umgebung 
vor dem Aufbringen auf die zu schutzende Oberflache 
erzielen. Die Erwarmung des Gemisches verbessert die 
Spruhmoglichkeit des Polymergemisches. Ebenso kann 
durch Erwarmen der Waschflussigkeit oder des Rau- 65 
mes, in dem die Arbeiten durchgefiihrt werden, ein 
leichteres Abldsen der Beschichtung erreicht werden. 
Die Waschflussigkeit kann in vielen Fallen aus alkali- 



891 c\m 

^ 2 

schem Wasser bestehen, welchem Ammoniak zugesetzt 
wurde. Die mit dem Polymergemisch angereicherte 
Waschflussigkeit wird anschlieBend neutralisiert und 
kann dann ohne Bedenken in den Abwasserkanal einge- 
leitet werden. 

Bei der Durchfuhrung des erfindungsgemaBen Ver- 
fahrens wird das Gliadinsediment beispielsweise aus ei- 
nem Vitalkleber aus den aufbereiteten Getreideriick- 
standen neu isoliert Es stellt ein durch Extraktion und 
Fallung aus Getreidekornern gewonnenes Proteinge- 
misch dar. Chitosan wird beispielsweise aus Chitin, dem 
Panzer von Garnelen und anderen Krustentieren, ge- 
wonnen. Schellack der fur Zwecke der Erfindung geeig- 
neien Art ist ein von Schildlausen produziertes Harz. 

Als Schutzmittel fiir den Autolack neuer Kraftfahr- 
zeuge ist ein Gliadinsediment oder eine Mischung aus 
einem Gliadinsediment mit Chitosan und Schellack als 
wesentliche Bestandteile von besonderem Interesse. Da 
eine solche Mischung in geloster Form aufgebracht 
werden kann und nach dem Verdampfen des Losemit- 
tels einen Schutzfiim bildet, der sich mit schwach alkali- 
schen Losungen wieder abwaschen laBt Gegen saure 
und neutrale Losungen ist der Schutzfiim stabil. Die 
mechanischen Eigenschaften der Gliadinsedimentbe- 
schichtung konnen durch Weichmacher oder Vernet- 
zungsmittel eingestellt werden. Dazu lassen sich Gliad- 
insedimente nicht nur mit Schellack und Chitosan, son- 
dern auch mit Mono- oder Dicarbonsauren versetzen. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zum vorubergehenden Oberflachen- 
schutz witterungsempflndlicher oder anderen Bela- 
stungen ausgesetzter Oberflachen, insbesondere 
lackierter ICrafifahrzeugkarosserien fur die Dauer 
ihrer Lagerung im Freien und/oder ihres Trans- 
ports, bei dem ein in Wasser, Aikohoi oder einem 
Gemisch aus beiden gelostes Schutzmittel aus bio- 
logisch abbaubarem Polymergemisch aufgetragen 
und am Ende der Schutzzeit durch eine alkalische 
Wasserlosung gelost und abgewaschen wird, da- 
durch gekennzeichnet, daB als Schutzmittel ein 
Polymergemisch auf der Basis von Gliadinsedimen- 
ten unter Zusatz von Chitosan und/oder Schellack 
und/oder anderen, die Losung des Schutzmittels in 
Wasser, Alkohol oder einem Gemisch daraus be- 
gunstigenden Zuschlagstoffen verwendet wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB das in dem Gemisch aus Wasser und 
Alkohol aufgeruhrte Polymergemisch in einem ge- 
genuber der Umgebung erwarmten Zustand auf die 
zu schutzende Flache aufgetragen wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB als Waschflussigkeit Wasser mit 
einem Ammoniakzusatz Verwendung findet. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die mit dem Polymer- 
gemisch angereicherte Waschflussigkeit neutrali- 
siert und in die Kanalisation abgeleitet wird. 
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